TABLE 11 - AVERAGE STRENGTHS - SROUT SERIES A AND B

Aggregate-Cement Ratio (by volume)
	Water-Cement Ratio (by weight)
	Average Compressive Strength* (psi)
					Avg. Tensile Strength* (psi)
	
		2-in. Cubes
		2x4-in. Cyl.
		6xl2-in. Cyl.
	2x4-in. Cyl.
	
		7 Days
	28 Days
	7 Days
	28 Days
	7 Days
	7 Days
	28 Days


	0.375
	3700
	" 4240
	1880
	2070
	1550
	250
	270


	0.500
	6220
	7890
	5190
	6510
	5040
	770
	800

3.0
	0.562
	5490
	7220
	4720
	6490
	4250
	530
	650


	0.625
	4990
	6960
	4610
	6170
	3880
	510
	620


	0.750
	3610
	5460
	3180
	4510
	3060
	360
	540


	0.375
	8050
	10000
	6830
	8050
	6640
	1040
	1240

2.25
	0.500 0.625
	6970 4710
	8750 6410
	5920 4030
	7660 5790
	5130 3550
	650 480
	980 860


	0.750
	3570
	5900
	3240
	4940
	2400
	350
	510

* Average strength of at least four specimens,

Metric Equivalents

1 in. = 25.4 mm
1 psi. = 6.89 kPa a problem, and inconsistency resulted from a nonuniform mix.
